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(57) Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cold cathode 
fluorescent lamp capable of- effectively improving a 
start-up characteristic in a dark state with a 
relatively simple constitution. 

SOLUTION: A cold cathode fluorescent lamp is structured 
so that electrodes 3, 3 are arranged on respective ends 
of a glass bulb 1 having a luminous layer on an inner 
surface of the glass bulb 1, and rate gas and mercury 
are sealed in an internal space of the glass bulb 1. The 
luminous layer 2A is formed with a mixture containing 
phosphor and magnesium oxide. A ratio of magnesium 
oxide to the mixture is set in the range of 0.5-5.0% of 
the weight of the phosphor, and also a particle size of 
the magnesium oxide is set in the range of 0.1-10 ^m. 
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